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Patentanspriiche 

(l)J Olefinharz-Metall-Verbundstruktur, bestehend 
aus etiem Metallsubstrat und einer auf das Metallsub- 
strat iiber eine Grundierschicht verbundenenOlef inharz- 
schicht, dadurch gekennzeichnet , daB die Grundier- 
schicht (A) ein mit einem polar e Gruppen enthaltenden 
athylenisch ungesattigten Monomeren modif iziertes Olef in- 
harz mit einem Gehalt polarer Gruppen in einer Konzentra- 
tion von 0,01 bis 200 Milliaquivalenten auf 100 g des 
Polymeren und mit einem Kristallisationsgrad von mindestens 
50 % und (B) ein Grundharz zur Bildung des Uberzugsf ilmes 
in einem Gewichtsverhfiltnis von (A)/(B) von 0,2/99,8 bis 
40/60 umfaBt, wobei die Grundierschicht eine Mehrschicht- 
verteilungsstruktur mit derartigen Konzentrationsgradi en- 
ten der beiden Komponenten (A) und (B) hinsichtlich der 
Richtung der Starke besitzt, daB das Grundharz (B) ttber- 
Wiegend in dem Teil anstoflend an die Oberflache des Me- 
tallsubstrat es verteilt ist und das modif izierte Olefin- 
barz (A) iiberwiegend in dem Teil anstoBend an die Ober- 
flache des Olefinharzes verteilt ist, wobei, falls die 
Grundierschicht in drei Unterschichten hinsichtlich der 
Richtung der Starke unterteilt wird, das durch die folgen- 
de Gleichung definierte Verteilungsverhaltnis 

W Y x 10 000 

D v . — 

A W x c A 

worin das Verteilungsverhaltnis, W das Gewicht (mg/dm ) 
der Grundierschicht je Einheitsoberf lachenbereich, C A den 
durchschnittlichen Gehalt (Gew.-#) des modif izierten Ole- 
finharzes in der Grundierschicht und W x das Gewicht 
(mg/dm 2 ) des modifizierten Olefinharzes in jeder Unter- 
schicht je Einheitsf lache bedeuten, 
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mindestens 50 % in der Unterschicht L g anstofiend an 
die Olef inharzschicht betragt und das Vert ei lungs ver- 
haltnis nicht hoher als 10 % in der Unterschicht Lg 
anstofiend an die OberflSche des Metallsubstrates ist. 

2) Verbundstruktur nach Anspruch 1, da dure h gekenn- 
zeichnet, daft das modif izierte Olefinharz aus einem mit 
einer athylenisch ungesattigten Carbonsaure oder einem 
athylenisch ungesattigten Carbonsaureanhydrid gepfropf- 
ten Olefinharz besteht. 

3) Verbundstruktur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet , daft das Verteilungsverhaltnis in der Unter- 
schicht Lg mindestens 70 % betragt und das Verteilungsver- 
haltnis in der Unterschicht Lg nicht hoher als 5 % liegt. 

4) Verbundstruktur nach Anspruch 1 bis 3 t dadurch 

mind e si: ens 

gekennzeichnet y daft das Grundharz (B) eine um/0,1 hohere 
Dichte als die Dichte des modif izierten Olefinharzes (A) 
besitzt und aus Hydroxyl- und/oder Carbonylgruppen be- 
stehende funktionelle Gruppen in einer Konzentration von 
mindestens 1 Milliaquivalent je Gramm des Polymer en ent- 
halt. 

5) Verbundstruktur nach Anspruch 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dafi das Grundharz aus Phenolharz-Epoxy- 
harz-Anstrichsmassen, Harnstof fharz-Epoxyharz-Anstrichs- 
massen, Melaminharz-Epoxy-Anstrichsmassen und Phenolharz- 
Epoxyhar z-Vinylharz-Anstrichsmassen besteht • 

6) Verbundstruktur nach Anspruch 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daft das modif izierte Olefinharz (A) 

auf das Metallsubstrat zu einer aufgezogenen Menge von 
0 f l bis 10 mg/dm aufgetragen wird und das Grundharz (B) 
auf das Metallsubstrat zu einer aufgezogenen Menge von 
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10 bis 100 mg/dm aufgetragen wird. 

7) Verbundstruktur nach Anspruch 1 bis 6, da- 
durch gekerinzeichnet, daB eine von modif iziertem Poly- 
athylen freie Unteruberzugsschicht, die aus einem Harz 
a us der Gruppe von Phenolepoxyharzen, Epoxyaminoharzen, 
Vinylphenolharzen,- Epoxyvinylharzen und Phenolepoxyvinyl- 
harzen aufgebaute Unteruberzugsschicht zu einer Menge 
von 10 bis 200 mg/dm 2 zwischen der Grundierschicht und 
dem Met all subs trat ausgebildet wird. 

8) Verbundstruktur nach Anspruch 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dafl diese in Form eines GefaBverschlusses 
vorliegt. 

9) Verbundstruktur nach Anspruch 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Metallsubstrat aus einer Kronen- 
schale Oder Kappenschale besteht, die Olef inharzschicht 
aus einer Packung besteht und die Gesamtstruktur in Form 
eines GefaBverschlusses vorliegt. 

10) Verfahren zur Herstellung von Olef inharz-Metall- 
Verbundstrukturen, wobei ein Unteriiberzugsanstrich auf eiu 
Metallsubstrat aufgetragen und eine Olef inharzschicht auf 
dem Metallsubstrat iiber die Schicht des Unteriiberzugsan- 
striches schmelzverbunden wird, dadurch gekennzeichnet, 
daB ein Unteruberzugsanstrich verwendet wird, welcher (A) 
ein mi t polaren Gruppen enthaltenden athylenisch unge- 
sattigten Mbnomeren modif iziertes Olef inharz mit einem 
Gehalt polar er Gruppen in einer Konzentration von 0,01 
bis 200 Milliaquivalenten je 100 g des Polymeren und mit 
einem Kristallisationsgrad von mindestens 50 % und- (B) 
ein Grundharz zur Bildung des Uberzugsf ilmes in einem Ge- 
wichtsverhaltnis von (A)/(B) von 0,2/99,8 bis 40/60 
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in einem Mischlosungsmittel mit einem Gehalt von 
mlndestens 70 Gew.-# einer Losungsmittelkomponente 
mit einem Loslichkeitsparameter von 8,5 bis 9,5 umfafit, 
wobei die Differenz zvischen dem Siedepunkt des Losungs- 
mittels mit dem hochsten Siedepunkt und dem Siedepunkt 
des Losungsmittels mit dem niedrigsten Siedepunkt mi ri- 
des tens 20°C betragf . 
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